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Jhanferes comme les oils, les sourcils. les ongles et les cheveux. 

Cette composition peut se P^^senter nojmm^^^^^^^^ sticj - 

en coupelle oom|ne 'es ^^^^^^ ou de cr^me plus ou 

';;^!.^£irZ;oi^:nsZ SroSn =0.3.1 de co^^^^^^ cu de bronzage art.f.c.e. 
de la peau ou encore de maquillage du corps ou des cheveux. 

pates. color6es ou non, k appliquer au pinceau. 

peSaS certaines f emmes de I'utilisation de ce type de maqu.llage. 

arrj^et ^^^^^^^^^ 

inesth6tique. 

des compositions de rouge ^ '^.^^^^P"^!^®"'^^^^ type perfluoropoly6ther,. 

contenant une huite vc^^^^^^^ es^ enZre dISt FL?^^^^^ de la brillance 

k la surface du film ainsi depose. 
associ6s avec des huiles volatiles. 
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Malgre leur efficacite, ces tensioactifs presentent Tinconv^nient d'etre potentiellement 
irritant notamment pour la muqueuse labiale lorsque leur pourcentage dans la 
composition est Important (typiquement superieura 3 %). 

5 II est done particulierement int6ressant de trouver un autre moyen d'am6liorer la brillance 
des compositions sans transfert sans avoir les inconvenients cites pr§cedemment. 

De plus, ces compositions, bien que pr6sentant des propri6tes de "sans transfert" 
am6iior6es ont I'inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des huiles 

10 volatiles, un film qui devient tres vrte inconfortable au cours du temps (sensation de 
dessfechement, de tiraillement et d'inconfort). ecartant un certain nombre de femmes de 
ce type de rouge a I6vres. De plus, le d§p6t obtenu est mat. Or les consommateurs sont 
toujours k la recherche d'un produit brillant, confortable a porter tout au long de la 
joum^e, qui ne migre pas ou peu dans les plis de la peau entourant les I^vres ou les yeux 

15 et qui ne transfere pas ou pratiquement pas. 

II subslste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci- 
dessus et ayant notamment de bonnes proprietes de "sans transfert" et de non migration, 
meme lors d'une pression ou d'un frottement prononc6, tout en conferant au d6p6t un 
20 aspect plus ou moins brillant, adapte au desir de la consommatrice, ne dess^chant pas et 
ne tiraillant pas la peau ou les Ifevres sur lesquelles elle est appliquee, aussi bien lors de 
I'application qu'au cours du temps. 

La demanderesse a constats, de fagon tout k fait surprenante, que ('utilisation d'un 
25 compost non volatil silicon^, d'une huile hydrocarbonee non volatile, incompatible avec le 
compost non volatil silicon^, et d'un solvant volatil particulier, dans une composition 
physiologiquement acceptable et plus sp§cialement cosm§tique, permettait d'obtenir un 
d§p6t brillant, de tr6s bonne tenue, ne transf6rant peu ou pas du tout, ne migrant pas, 
resistant k I'eau. tout en 6tant tres agr^able k I'application et k porter tout au long de la 
30 joum§e. Le depot est souple et onctueux. 

La pr^sente invention a done pour objet une composition de soin ou de maquillage des 
mati^res keratiniques, comprenant au moins un solvant volatil hydrocarbon^, au moins un 
compos§ non volatil silicon^ soluble ou dispersible dans le solvant volatil hydrocarbon^ et 
35 au moins une huile non volatile hydrocarbonee soluble dans le solvant volatil 
hydrocarbon^ et incompatible avec le compost non volatil silicone, I'huile non volatile 
hydrocarbonee ayant des paramfetres de solubilite tels que 16,40 (J/cm^)^'^< 6d < 19,00 
(J/cmy^et 2,00 {J/cmy^ < 5a < 9,08 (J/cm^)'^. 

40 Par "huile", on entend tout milieu non aqueux liquids k temperature ambiante (25*'C) et 
pression atmospherique (760mm de Hg). Par "solvent", on entend uh milieu non aqueux 
liqulde k temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760mm de Hg). Par 
"volatil", on entend un milieu susceptible de s'evaporer de la peau ou des levres. en 
moins d'une heure. Un milieu volatil est notamment choisi parmi les milieux ayant une 

45 pression de vapeur. k temperature ambiante et pression atmospherique allant de 10"^ & 
300mm de Hg (0,13 Pa ^ 40 000 Pa). 

Ainsi, la composition peut contenir une ou plusieurs huiles non volatiles hydrocarbon6es 
et un ou plusieurs soivants volatils hydrocarbones. 

50 

Cette composition est en particulier une composition cosmetique ou dermatologique. Elle 
contient done des ingredients compatibles avec la peau, les levres, les fibres keratiniques 
et les ongles. Elle peut se presenter sous forme de gel anhydre, d'emulsion ou de 
dispersion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou encore sous forme d'emulsion multiple. 
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Elle peut se pr6senter. en outre, sous forme plus ou moins fluids, pate ou de solide 
non dlformable ou rigide. 6ventuellement ccul6 en stick ou en coupelle De pref6rence 
e«e se prSe sous fom;e fluide ou de stick en paniculier anhydre. Par flu.de. on entend 
une composition s'6coulant sous son propre poids. k I'lnverse d un solide. 

^ Selon invention le compos6 non voiatil silicon^ et I'huile non volatile hydrocarbonee sont 
^compSes entre eux en I'absence de solvant voiatil. Aprfes d6p6t de la composition 
sur KaSres iSratin ques. le solvant voiatil s'6vapore. laissant notamment sur ces 
matiSs a.mpos6 non voiatil sllicon6. 1'huile hydrocarbonee non volatile et. si pr6sente^ 

10 iTSS pSaire. Le d6p6t obtenu sur la peau ou les Ifevres. apr6s sechage, es^ 
hoSne briltent et souple II ne laisse pratiquement pas de traces sur un support 
JelTant au corlract du dipot et ne migre pas dans les ridules autour des levres 
notamment. 

15 Avantaaeusement, la composition contient au moins un ingredient choisi parmi les actifs 
co3aues ou dermatologiques, les mati6res colorantes et leurs m6langes. Grace k 
rrncS«Wlit6 du composlnon voiatil silicon^ et de I'huile hydrocarbon6e non volatile la 
comoSon de Tinvention pemiet de limiter. voire supprimer le transfert de la composition 
e?en parl?culilr le transfert des actifs et/ou des matiferes colorantes et done de maintenir 

20 ces actifs eVou matieres colorantes \h oCi lis ont 6t6 d§pos6s. 

Un autre obiet de invention est rutilisation dans une composition cosm6tique ou pour la 
fabrication d'une composition k application topique. d'au moins un solvant volafti 
?vd S*on6 tfau moins un compose non voiatil silicone soluble ou dispersib le dans le 

25 sdvant S et d'au moins une huile non volatile hydrocarbonee soluble dans le solvant 
Srettcimpatlble avec le compose non voiatil sHlconM^^^^^^^ ^'^^^S'TJr 
volatile ayant des paramfetres de solubilite tels que 1 6.40 (J/cm ) s 5d ^ 1 9.00 (J/cm ) 
et 2 00 (J/cm=^'''< 8, < 9.08 (J/cm=»)^''. pour diminuer. voire suppnmer. le transfert dun 
f Mm de comS.sition depose sur la peau et/ou les Ifevres d'etre humain vers un support mis 

30 en contact avec le film et/ou conserver sa bnllance. 

^invention a encore pour objet un proc6d6 cosmetique de soin ou de maquillage des 
revres?^ phaneres ou de la peau. consistent k appliquer sur respectivement les levres. 
les phknferes ou la peau une composition cosmetique telle definie pr6c6demment. 

^ L'invention a encore pour objet un proo6d§ pour limiter. voire supprimer. le transfert et/ou 
fa n^Son d'une composition de maquillage ou de soin de la peau ou des '6vres su un 
support different de la dite peau et desdites Ifevres. contenant au moms un ingredient 
S? pa mT tes matieres colorantes et les actifs cosm6tiques ou dermatologiques. 

40 consTst^nt & ntroduire dans ladite composition un systdme contenant au mo.ns un 
comS non vo atil silicone, au moins une huile hydrocarbonee non volatile incompatible 
avK compose non voiatil silicone, et au moins une huile volatile solvant du compose 
non vorar Sone et de I'huile hydrocart3on6e non volatile, tels que dSfinis 
prdcedemment. 

On a de plus constate que la composition selon l'invention. pr6sente des qualit6s 
Seta^^^lnt et d'adhesion sur la peau et les levres. particulierement fj^^santes a.n^ 
qi^un toucher onctueux et agreable. Cette composition a en ?"tre. lavantege de se 
demaquiller facilement notamment avec un lait demaquillant class.que Ceci e^ l!"* f^I^ 
50 remarquable puisque les compositions de I'art anterieur k propn6t6s sans transfert 
Kes^nt t°es difficiles k demaquiller. En general, elles sont vendues avec un produit 
demaquiS splcifique, ce qui intrSduit une contrainte suppiementaire pour I'util.satnce. 
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La composition selon I'invention comprend done avantageusement un ou plusieurs 
composes non volatils silicones physiologiquement acceptables. 

Les composes non volatils silicones de I'invention doivent etre solubles ou dlspersibles 
5 dans les solvants volatils hydrocarbones et notamment dans les Isoaicanes volatils. lis 
sont de preference choisis pamii les composes liquides h temperature ambiante et de 
manl^re encore plus pr6f6rentielle, ils ont une viscosity comprise dans la gamme allant 
de 5 ^ 10 000 cSt k 25**C et mieux de 10 ^ 5 000 cSt. 

10 A titre d'exemples on peut citer les polydim^thylsiloxanes. les ph6nyltrimethicones, les 
polyalkylm^thylsiloxanes. les r§slnes de silicones telles celles decrites dans les 
documents JP-A-62-61911, JP-A-61 -65809 et EP-A-602905. les silicones fluorees et 
leurs melanges. 

15 En particuller, ces composes silicones sont choisis parmi les polydimethylsiloxanes 
(PDMS) non volatils ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, 
alcoxy ou phenyle, pendant ou en bout de chaTne siliconee, groupements ayant de 2 ^ 24 
atomes de carbone ; les phenyl trimethicones, les phenyl dim^thicones, les phenyl 
trlm^thylsiloxy diphenylsiloxanes, les diph^nyl dim^thicones, les diph6nyl m§thyldiph6nyl 

20 trisiloxanes, les 2-ph6nylethyl trlm6thylsiloxysilicates ; les silicones fluor6s comportant un 
groupement fluor6 pendant ou en bout de chaTne siliconee ayant de 1 ^ 12 atomes de 
carbone dont tout ou partie des hydrogfene sont substitu§s par des atomes de fluor ; les 
resines de silicone et leurs melanges. 

25 Leur taux massique dans la composition finale est par exemple compris dans la gamme 
allant de 0,5 k 90 % et de preference de 5 ^ 60 % et encore mieux de preference de 10 ^ 
50 %. 

Le compose non volatil silicone est de preference en proportion egale ou superieure k 
30 celle de I'huile hydrocarbonee non volatile, autrement dit le rapport R defini par : 

% massique compose non volatil silicone non volatil 

R = 

% massique huile hydrocarbonee non volatil 

35 

est de preference egal ou superieur k 1 . 

Les huiles hydrocarbonees non volatiles de I'invention doivent aussi §tre solubles dans 
les solvants volatils hydrocartDones comme les isoaicanes volatils mais par contre elles ne 
40 doivent pas etre solubles dans les composes silicones precedemment decrits. 

Ces huiles sont fluides k temperature ambiante et comportent dans leur structure 

chimique au moins un groupement polaire non ionique suivant : 

-COOH 

45 - OH mono ou disubstltue (primaire ou secondaire) 
-PO4 

- NHR ; NR1R2. Ri et R2 formant eventuellement un cycle et representant un radical alkyle 
ou alcoxy lineaire ou ramifie en Ci k Cso. ou 
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CH, 



N 



/ 



C C R2 



H 



avec Rr et Ra- qui peuvent §tre 6gal ^ H ou ^ une chaine alkyle ou alkoxy Iin6aire ou 
ramifiee en Ci k C20. 

et de pr§f6rence au moins deux groupements polalres non ioniques suivants : 
-COOH 

- OH mono ou disubstitu6 (primaire ou secondaire) 
-PO4 

H 

N / 
\C C Ra' 



O H 

avec Rr et Rs- qui peuvent etre egal tHouk une. chaine alkyle ou alkoxy Iin6aire ou 
ramifiee en Ci k 620- 

15 De pr6f6rence, les huiles hydrocarbon§es non volatiles selon I'invention sont telles que 
leurs paramfetres de solubility de HANSEN. 5d, 6p, 5h sont tels que : - . 
16.40 U/cmy^ <5o < 19,00 (J/cmy^ et de pr6f6rence 16.70 (J/cm^) ^5d < 18.50 

2 00 (J/cmy <5a < 9.08 (J/cm')^^ et de preference 4.00 {J/cm')^''<5a < 9.08 (J/cm^)^'^ 
20 et encore de preference 5.00 (J/cmY^ <6a < 9.08 (J/cmy^ 
sachant que 5a = (5p^ + Sh ) 

La definition des parametfes de solubillte selon HANSEN est decrite dans I'article de C 
M. HANSEN : "The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39. 105 
25 (1967). 

Selon cet espace de HANSEN : 

- 5Dcaracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles 
30 induits lors des chocs moieculaires ; 

- Spcaracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents ; 

- Shcaracterise les forces dMnteractlons specifiques (type liaisons hydrog^ne, acide/base. 
donneur/accepteur, etc.) ; 

35 Les parametres 5d. 5p et 6h sont gen6ralement exprimes en (J/cmy^. 
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Dans la composition selon rinvention, on peut utiliser n'importe quelle huile non volatile 
hydrocarbonee ou melange d'huiles non volatiles hydrocarbonees satisfaisant aux 
relations ci-dessus. Dans ce cas, les parametres de solubility du melange sont 
d§termin6s k partir de ceux des huiles hydrocarbonees non volatiles prises separement, 
5 selon les relations suivantes : 

/ / / 

10 ou xi represente la fraction volumique de I'huile hydrocarbonee non volatile i dans le 
melange. 

II est h la portee de I'homme du metier de determiner les quantlt§s de chaque huile 
hydrocarbonee non volatile pour obtenir un melange huiles hydrocarbonees non volatiles 
15 satisfaisant aux relations ci-dessus. 

De preference, la masse moieculaire des huiies hydrocarbonees est, superleure k 600 
g/Mol. 

20 A titre d'exemple, d'huile hydrocarbonee non volatile on peut citer le malate de di- 
isostearyle, certains mono ou polyesters de polyols tels que le diisostearate de 
diglyceryle, ou le triisostearate de diglyceryle ou encore des acides poly(hydroxy-12) 
steariques tels que le Solsperse 21 000 vendu par la societe Zen6ca ou I'Arlacel PI 00 
vendu par la soctete Uniqema, leurs melanges. De preference, on utilise le di-isostearate 

25 de diglyceryle et les acides poly (hydroxy- 12) steariques. 

Leur taux massique dans la composition finale, est par exemple compris dans la gamme 
allant de 3,5 ^ 40 % et de preference de 4 ^ 30 % et mieux de 4 ^ 15 %. 

30 Comme solvant volatil hydrocarbone utiiisable dans I'invention, on peut citer les solvants 
volatrls ayant de 8 ^ 14 atomes de carbone et leurs melanges. En particulier, ces solvants 
volatils sont choisis parmi les alcanas ramifies en Ce-Ci4, les esters ramifies en C8-C14 et 
leurs melanges. De preference, ces solvants sont choisis parmi les isoparaffines en Cs- 
C14, telles que les "Isopars", les Permetyls, ou encore I'isododecane ou le n6o-pentanoate 

35 d'iso-hexyle. De preference on utilise I'isododecane. 

Le ou les solvants volatils hydrocarbones selon I'invention, represente notamment un taux 
massique de 5 & 90 %, de preference delO ^ 60 % et mieux de 20 h 50 %. 

40 La composition peut, en outre, contenir au moins un corps gras addition nel different du 
compose non volatil silicone, du solvant volatil hydrocarbone et de I'huile hydrocarbonee 
non volatile choisi parmi les cires. les gommes, les corps gras pateux k temperature 
ambiante, les huiles et leurs melanges, d*origine minerale, animale, vegetale ou de 
synthdse. 

45 

Les corps gras huileux additionnels de la composition peuvent etre une huile 
cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, et de iagon generate 
physiologiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles d'origine minerale, 
animale, vegetale ou synthetique, volatiles ou non volatiles. 

50 

Comme huiles additionnelles utilisables dans la composition selon I'invention, on peut 
citer notamment : 

- les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualdne ; 



- les huiles hydrocarbonees v6g6tales telles que les triglycerides liquides d acides gras de 
A k 24 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoique ou 
octanoTque ou encore les huiles de toumesol, de mais, de soja. de courge. de pepins de 
raisin de s6same ou de colza, de noisette, d'abricot, de macadamia de nc.n davocat. 
ic<! trialvc6rides des acides caprylique/caprique comme ceux vendue par la soci6te 
IteaStfs Dubo^ o^ vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par 
la societe Dynamit Nobel, I'huiie de jojoba, de beurre de kant6 : 

- les hydrocarbures lin§aires ou ramifies, d'origlne minSrale ou synth6tique tels que les 
huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polyd6cenes, le polyisobutene 
hvdroa6ne tel que le parieam ; , u j 
-les esters et les ethers de synthase notamment d'acides gras comme les huiles de 
formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras sup6neur 
comportant de 1 & 40 atomes de carbone et R4 repr6sente une chaine hydrocarbonee 
contenant de 1 & 40 atomes de carbone avec R3 + R4 a 10 comme par exemple I huile de 
Purcellin, I'lsononanoate d'isononyle, le myristate d'isopropyle le palmitate d ethyl 2- 
hexyle, le stearate d'octyl 2-dodecyle. rerucate d'octyl 2-dodecyle l'isos6arae 
dMsostearyle ; les esters hydroxyies comme le lactate d'isostearyle rhydroxy stearate 
d'octvle I'hydroxy stearate d'octyl dodecyle, I'adipate de di-isopropyle. le citrate de tn- 
isocetyle, des heptanoates. octanoates. decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol 
commiB le di-octanoate de propylene glycol, le di-heptanoate de n6opentyl gly^^^^ e d^- 
isononanoate de di-6thyieneglycol ; et les esters du penta6rythntol comme le tetra- 

''^cSsa^sg'^lZTS^l k 26 atomes de carbone comme I'oc^l dodecanol. le 2- 
butyl octanol, le 2-hexyl decanol. le 2-undecylpenta decanol. Talcool oleique ; 

- les huiles fluorees 6ventuellement volatiles. partiellement hydrocarbonees eVou 
siliconees, comme le methoxynonafluorobutane; ,„r,,-oi 1 

les huiles siliconees volatiles comme les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatiles 
lineaires ou cycliques, ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces si .cones comportant 
eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone 
Sants ou en bout de chatne silicon6e comme l'octam6thyl cyclotetrasiloxane le 
decamethyl cyclopentasiloxane, I'hexad6camethyl cyclohexasiloxane, Iheptamethyl 
hexyltrisiloxane, I'heptamethyl octyltrisiloxane et leurs melanges ; 

- leurs melanges. 

La ou les huiles non volatiles de la composition peuvent representor de 0.5 % ^ 90 % du 
poids total de la composition et de preference de 8 e 75 %. 

Les huiles volatiles sent favorables k Tobtention d'un film k proprietes '"sans transfert" 
Aorfes evaporation de ces huiles, on obtient un dep6t souple. et homogene brillant et 
confortable sur la peau ou les Ifevres. sur lesquelles la composition est appliquee Ces 
huiles volatiles facilitent, en outre. Tapplication de la composition sur les matieres 
keratiniques. 

Ces huiles volatiles siliconees et fluorees addltionnelles repr6sentent notamment de 0 & 
30 % du poids total de la composition, et mieux de 0 & 20 %. 

La composition de I'invention peut comprendre avantageusement une ou plusieurs 
matieres colorantes contenant au moins (un ou plusieurs) composes pulveru^ents et/ou 
un ou plusieurs colorants liposolubles ou hydrosolubles. par exemple k raison de 0 a 70 /» 
du poids total de la composition et notamment de 0.01 k 70%. Le ou les composes 
pulverulents peuvent §tre choisis parmi les pigments, les nacres, les charges 
habituellement utilises dans les compositions cosmetlques o"dermatologiques et leurs 
melanges. Avantageusement. les composes pulv6rulents repr6sentent de 0 & 50 /» du 
poids total de la composition et mieux de 1 & 40 %. 
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Les pigments peuvent etre blancs ou colores, min6raux et/ou organiques, interf§rentiels 
ou non, insolubles dans la phase grasse iiquide. destinies k colorer et/ou opacifier ia 
composition. On peut citer. parmi les pigments mln§raux, le dioxyde de titane, 
eventuellement trarte en surface, les oxydes de zirconium ou de c§rium, ainsi que les 
5 oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, Thydrate 
de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de 
carbone. les pigments de type D & C. et les laques a base de carmin de cochenille, de 
baryum, strontium, calcium, aluminium. 

. 10 Lqs pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le 
mica recouvert de titane. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels 
que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique 
ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type precite ainsi 
que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth. 

15 

Les charges peuvent etre minerales ou organiques, lamellaires ou sph§riques. On peut 
citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de NyIon®(Orgasol® de chez 
Atochem), de poly-p-alanine et de polyethylene, les poudres deTeflon®, la lauroyl-lysine, 
I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres creuses telles que I'Expancel® (Nobel 
20 Industrie), le Polytrap® (Dow Coming) et les microbilles de r6sine de silicone (Tospearl® 
de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipit6, le carbonate et I'hydro- 
carbonate de magnesium, Thydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica 
Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de ceramique. 

25 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17. le DC Green 
6, le p-carotene. I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 1 1, le DC Violet 2, le DC 
orange 5, le jaune quinoI§ine. lis peuvent repr^senter de 0 ^ 20 % et notamment 0,01 k 
20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %. Les colorants hydrosolubles 
sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene et peuvent repr^senter jusqu'^ 

30 6 % du poids total de la composition. 

La composition de invention peut, en outre, contenir un ou plusieurs actifs cosm6tiques 
ou dermatoiogiques tels que ceux classiquement utilises. 

35 Comme actifs cosmetiques ou dermatoiogiques, utilisables dans la composition de 
I'invention, on peut citer les hydratants, vitamines, acides gras essentiels, sphingolipides, 
filtres solaires. Ces actifs sont utilises en quantite habituelle pour I'homme du m6tier et 
notamment h des concentrations de 0 a 20 % et notamment de 0,001 k 20 % du poids 
total de la composition. 

40 

La composition selon invention peut, de plus, comprendre, selon le type d'application 
envisag6e, les constituants classiquement utilises dans les domaines consider6s, qui sont 
presents en une quantity appropriee a la forme galenique souhait6e. 

45 Parmi les cires solides ci temperature ambiante, susceptibles d'etre pr§sentes dans la 
composition selon I'invention, on peut citer les cires hydrocarbon6es telles que ia cire 
d'abeilles 6ventuellement modifi6e, la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du 
Japon, les cires de fibres de liege ou de canne k sucre, les cires de paraffine. de lignite, 
les cires microcristal lines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les cires 

50 de polyethylene, les cires obtenues par synthfese de Fischer-Tropsch et les alcools gras 
en Czo-Ceo- On peut egalement utiiiser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut citer 
les alkyi, alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane et leurs melanges. 
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Les cires oeuvent §tre pr6sentes k raison de 0-50% en poids dans la composition et 
mieux de 5 1 20 %. en vue de ne pas trop diminuer la brillance de la composition et du 
film d§pos6 sur les Ifevres et/ou la peau. 

5 Comme corps gras pSteux. on peut citer des corps gras ayant un point de fusion allant de 
25T 45 °C eVou une viscosity k 40 "C allant de 0.1 k 40 Pa.s mesurSe au Contraves TV 
Suip§ d'un mobile MS-r3 ou Ms-r4 toumant k 60 Hz. A litre d'exemple de corps gras 
Steux on peut citer les PDMS ayant des chatnes pendantes du type alkyle ou alcoxy 
avant de 8 & 24 atomes de carbone comme le stearyl dimethicone ; les esters d alcool 

10 gras ou d'acide gras comme les esters du cholest6rol, le polylaurate de viny e. le 
Spionate d^rachidyle ; le copolymfere PVP/Eicosene ; et les lanolines et leurs denv6s 
comme les lanolines ac6tyl6es ou les lanolines oxypropylfen6es. 

La nature et la quantity des cires, des corps gras pateux et des gommes sent fonction 
15 des propri6t6s m6caniques et de textures recherchees. 

La composition peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilis6 dans de telles 
composttions. tel que des 6paississants. des antioxydants. des parfums des 
coKSur;, des tensioactifs. des polymSres liposolubles comme les Polya "^"fenes 
20 notamment le polybut^ne. les polyactylates et les polymferes sHiconds compatibles avec 
ph^se grasse linsi que les d6riv6s de polyvinylpyrolidone. Bien entendu I'homme du 
metier veHlera k choislr ce ou ces 6ventuels compos6s compl6rnentaires. eVou leur 
Juantit6. de manifere telle que les proprl6t6s avantageuses de la composition selon 
rinvention ne soient pas. ou substantiellement pas, alt6r6es par I'adjonction envisag6e. 

^ Dans un mode de rSalisation particulier de I'invention. les compositions selon rinvention 
pluvent §tre pr6par6es de manifere usuelle par I'homme du m6tier Elles peuvent se 
Sr6senter sous forme d'un produit coul6 et par exemple sous la forme d'un stick ou baton 
ou sous la forme de coupelie utilisable par contact direct ou k Teponge ou encore dans 

30 une bouillotte. En particulier, elles trouvent une application en tant que fond de teint 
coul6fard k joues ou k paupiferes coul6. rouge k ifevres. base ou baume de soin pour les 
I6vres. produit anti-cemes. Elles peuvent aussi se presenter sous fornrje d une pSte 
^uple ou encore de gel. de cr6me plus ou moins fluide. Elles peuvent alors constituer 
d^s fonds de teint ou des rouges k Ifevres. des brillants k Ifevres (gloss en terminologie 

35 anglosaxonne). des produits solaires ou de coloration de la peau. 

Les compositions de rinvention sont avantageusement anhydres el peuvent contenir 
moins de 5 % d'eau par rapport au poids total de la composition. Elles peuvent alors se 
presenter notamment'sous fomie de gel huileux, de liquids hu eux, de pate ou de s^^ck 
40 ou encore sous forme de dispersion v6siculaire contenant des ''P''*®^ 

ioniques Elles peuvent aussi se pr6senter sous forme d'une 6mulsion simple ou multiple 
k phase continue huileuse ou aqueuse. de dispersion huileuse dans une phase aqueuse 
qrSce k des v6sicules contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces fomes 
gal6niques sont pr6par6es selon les mSthodes usuelles des domaines consid6r6s. 

^ Ces compositions k application topique peuvent constituer notamment une composition 
SsmTlSe ou demiatologique. de protection, de traitement ou de soin pour e visage, 
pour le cou. pour les mains ou pour le corps (par exemple cr6rne de soin huile solaire. 
?^rcorporel) une composition de maquillage (par exemple gel de maqu.llage. cr6me. 

50 Stick) ou une composition de bronzage artificiel ou de protection de la peau. 

L'invention est illustr6e plus en detail dans les examples suivants. Les pourcentages sont 
des pourcentages en poids. 
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Exemples 1 et 2 : Roug s h levres s us forme d « gl ss » en bouillott 

Nous avons compart les formulas suivantes : 
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15 



20 



25 



30 



35 



40 



46 
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Phase A 

. polyisobut^ne hydrogene 
. acide poly (hydroxy- 12) st6arique vendu sous la 
reference Solsperse 21000 par la society Zen6ca 
. conservateur 
. antioxydant 

Phase B 

, cire microcristalline 
. ozokerite 

Phase C 

. oxyde de titane 

. DC Red n°7 

. FDC yellow n°6 Al lake 

. kaolin 

Phase D 

. phenyltrim6thicone (1000 cSt) 

Phase E 

. isodod^cane 



Exemple 1 
11,15% 
4.86 % 



qsp 
qsp 



7.63 % 
5,27 % 



0,38 % 
1 ,38 % 
2,94 % 
7,50 % 



36,35 % 



22.08 % 

100% 
massique 



Exemple 2 
11.15% 



qsp 
qsp 



7.63 % 
5.27 % 



0,38 % 
1,38% 
2,94 % 
7,50 % 



41 ,21 % 



22,08 % 

100% 
massique 



Mode OD6ratoire 

La phase particulaire C est broyee dans la phase A k Taide d'un broyeur tricylindre. On 
ajoute ensuite la phase cireuse B et Ton chauffe k 100°C jusqu'^ dissolution complete 
des cires. On ajoute la phenyltrim^thicone k 100°C puis I'isodod^cane k 80-90°C. Apr^s 
homog6neisation on peut introduire la composition k 60-80°C dans des bouillotes 
ad^quates. L'exemple n^l a des propri6t6s de brillance et de non transfert sup6rieures a 
celles de Texenriple n*'2. 

Exemple n^'S : Rouge k Idvres sous forme de « gloss » en boutllotte 

Phase A 

. polyisobutdne hydrogen^ 11,15% 
. disostdarate de diglyc6ryle vendu sous la r§f§rence 4.86 % 
Salacos 42 par la socl^t^ Nisshin Oil Mills 
. consen/ateur qsp 
. antioxydant qsp 

Phase B 

. cire microcristalline 7,63 % 

. ozokerite 5,27 % 

Phase C 

. oxyde de titane 0.38 % 

. DC Red n°7 1 ,38 % 

. FDC yellow n*»6 Al lake 2.94 % 

. kaolin 7.50 % 



11 



Phase D 

. ph6nyltrimethicone (1000 cSt) 

Phase E 

. isododecane 



Exemple n*'4 : Rouge k levres sous forme de « gloss 

10 Phase A 

. polyisobut^ne hydrog6ne 

. acide poly(hydroxy-12) st6arique vendu sous la 
r6f6rence Solsperse 21000 par la society Z6neca 

. alpha bisabolol 
15 . PVP/Eicosene copolymer 

. conservateur 

, antioxydant 

Phase, B 
20 . cire microcristalline 
. ozokerite 

Phase C 
. oxyde de titane 
25 . DC Red n°7 

. FDC yellow n^S Al lake 
. kaolin 

. acrylates copolymer (Polytrap®) 

30 Phase D 

. ph6nyltrim6thicone (1000 cSt) 

Phase E 
. mica 



35 



40 



Phase F 

. isododecane 



Exemple 5 : Rouge k levres en stick 

Phase A 
. polyisobutdne hydrog§n§ 

. disost6arate de diglyc6ryle vendu sous la r6f§rence 
45 Salacos 42 par la soci6t6 Nisshin Oil Mills 
. PVP/Eicosfene copolymer 
. antioxydant 

Phase B 

50 . cire de polyethylene (Mw = 400) 

Phase C 

. oxyde de titane 

. DC Red nV 



36,35 % 

22,08 % 

100 %massique 

» en bouillotte 

10.95 % 
4.86 % 

0,2 % 
5,55 % 
qsp 
qsp 



4,35 % 
3,00 % 



0,28 % 
1.03% 
2,19% 
7,00 % 
0,5 % 



36,35 % 

1.2% 

22,08 % 

1 00 % massique 



11.00% 
4.86 % 

5.0O % 
qsp 



10,00% 



0.28 % 
1.03% 
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. FDC yellow n'^e Al lake 2,19 % 

. kaolin 7,50 % 

Phase D 

5 . phenyitrim6thicone (1000 cSt) 35,00 % 

Phase E 

.mica ^.00% 
10 Phase F 

. isododecane 22,08 % 

100%massique 

15 Mode ooeratoire 

La phase particulaire C est broy6e dans la phase A a I'aide d'un broyeur tricylindre. On 
ajoute ensuite la aire de polyethylene et I'on chauffe a lOO'^C jusqu*a dissolution complete 
de la cire. On ajoute ensuite la ph6nyltrinn6thicone et le mica k 100*^0, puis I'isodod^cane 
a 80-90°G. On peut ensuite couler a 80-85°C dans des moules adequats pour obtenir des 

20 sticks. 

La composition de I'exemple 4 a ete test6e en comparaison avec une formule 
commerciale de rouge k l^vres llquide « Liquid Lip » de REVLON ne contenant pas 
rassociation selon Tinvention de compost silicon^ non volatil, de solvant volatil 
25 hydrocarbon^ et d'huile non volatile hydrocarbon §e. 

La composition de {'invention a et6 jugee d'aspect plus fluide et plus brillante que celle de 
Tart ant6rieur. 

30 La composition de I'invention a §te jug6e plus brillante lors de rapplication et dans le 
temps ainsi que beaucoup plus confortable. 

A rapplication, les deux rouges k Ibvres ne collent pas. La tenue dans le temps a 6t6 
jug6e identique ; ils transferent peu, sont tenaces n6cessitant ainsi un demaquillage. lis 
35 s'estompent uniformement dans le temps. 
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REVENDICATIONS 



1 Composition de soin ou de maquillage des mati6res k6ratiniques, comprenant au 
moins un solvant volatil hydrocarbone, au moins un compose non volaftl. soluble ou 
disoersible dans le solvant volatil hydrocarbon6 et au moins une huile non volatile 
hydrocarbonee soluble dans le solvant volatil et incompatible avec le compost non vo aW 
sMicone. Thuile non volatile hydrocarbonee pr6sentant des paramfetres de sok.b,l.t6 tels 
que 16,40 (J/cm^^'^S So 5 19.00 (J/cm^)"^et 2.00 {J/cm^)"^5 5, < 9,08 (J/cm=»)^". 

2. Composition selon la revendication 1. caract6ris6e en ce que I'huile hydrocartDonie 
pr6sente des paramStres de solubillt6 tels que 1 6.70 (J/cm^) < 8d <1 8.50 (J/cm ) . 

3. Composition selon la revendication 2. caract6risee en ce que I'huile hydrocarbon§e 
presente des parametres de solubility tels que 4.00 (J/cm^) < 5. < 9.08 (J/cm ) . 

4 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que rhuile 
hydrocarbonee pr§sente une masse molaire superieure k 600g/Mol. 

5 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que I'huile 
hvdrocarbon6e prisente une structure chimique comportant au moms un groupement 
polalre non ionlque choisi parmi -COOH ; -OH ; -PO4 ; NHR ; NR,Rz avec R,. formant 
6ventuellement un cycle et repr6sentant un radical alkyle ou alkoxy Iin6aire ou ramrfi6 en 
Ci h C20 ou 

:c — cH, 



/ 



C C R2' 



N' 



H 

avec Rr et Rz qui peuvent etre egal a H ou a une chaine alkyle ou alkoxy lin^alre ou 
ramifiee en Ci k C20. 

6 Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes. caracteris6e en ce que I'huile 
hydrocarbonee presente une structure chimique comportant au moins deux groupements 
polaire non lonique choisis parmi -COOH ; -OH ; -PO4 ; ou 

H ^; 

N / 

C Rg" 

H 

avec Rr et R? qui peuvent etre 6gal a H ou & une chaTne alkyle ou alkoxy Iin6aire ou 
ramifi§e en Ci k C20. 
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7. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce que Phuile 
hydrocarbon^e non volatile est choisie parmi le malate di-isost6aryle, les mono et 
polyesters de polyol, les acides poly(hydroxy-12) st§arlques et leurs melanges, 

5 8. Composition selon I'une des revendications prec§dentes, caracterisee en ce que I'huile 
hydrocarbonee non volatile est choisie parmi le di-isostearate de diglyceryle et les acides 
poIy(hydroxy-12) steariques. 

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile 
10 hydrocarbonee non volatile est presente en une teneur massique allant de 3,5 a 40 % et 

de preference de 4 a 30 % et mieux de 4 a 15 %. 

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose non volatil silicone est choisi parmi les composes liquides h temperature 

15 ambiante. 

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle te compose 
non volatil silicone presente une viscosite choisie dans la gamme allant de 5 ^ 10 000 cSt 
et de preference allant de 10 a 5 000 cSt. 

20 

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le compose 
non volatil silicone est choisi parmi les polydimethylsiloxanes (PDMS) non volatils; les 
polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle. pendant 
ou en bout de chaine siliconee, groupements ayant de 2 §i 24 atomes de cariDone ; les 

25 phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl trim6thylsiloxy 
diphenyisiloxanes, les diph6nyl dimethicones, les diphenyl methyldiphenyl trisiloxanes, les 
2-phenyiethyl trimethylsiloxysilicates ; les silicones fluores comportant un groupement 
fluore pendant ou en bout de chame siliconee ayant de 1 ^12 atomes de cariDone dont 
tout ou partie des hydrogfene sont substitues par des atomes de fluor ; les resines de 

30 silicone et leurs melanges. 

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose non volatil silicone represente un taux massique de 0,5 a 90 %, de preference 
de 5 ^ 60 % et mieux de 10 a 50 %. 

35 

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle au moins un 
ingredient choisi parmi les actifs cosmetiques, les actifs dermatologiques et les matieres 
colorantes est prevu. 

40 15. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le solvant 
volatil hydrocarbone est choisi parmi les solvents volatils ayant de 8 ^ 14 atomes de 
carbone et leurs melanges. 

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le solvant 
45 volatil est choisi parmi les alcanas ramifies en Cs-Cu, les esters ramifies en Ce-Cu et 

leurs melanges. 

17. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le solvant 
volatil est choisi parmi les isoparaffines en Ce-Cu, I'isododecane et leurs melanges. 

50 

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le solvant 
volatil represente un taux massique de 5 & 90 %, de preference de10 b, 60 % et mieux de 
20 k 50 %. 



19. Composition selon Tune revendications prec6dentes, dans laquelle le rapport 
massique de compost silicone volatil par rapport au compost hydrocarbon^ non votatil 
est §gal ou sup6rieur ^ 1 . 

5 20. Composition selon I'une des revendications prec^dentes, comprenant, en outre, au 
moins un corps gras different du compose non volatil silicon^, du solvant volatil 
hydrocarbon^ et de I'huile hydrocarbon§e non volatile choisi parmi les cires, les gommes, 
les corps gras pateux a temperature ambiante. les huiles et leurs melanges. 

10 21. Composition selon I'une des revendications 14 ^ 20, dans laquelle les mati^res 
colorantes comprennent au moins un compost pulverulent choisi parmi les charges, les 
pigments, les nacres et leurs melanges. 

22. Composition selon la revendication 21 . caract6risee en ce que le compost pulverulent 
15 represente jusqu'^ 50 % du poids total de la composition. 

23. Composition selon I'une des revendications precedentes, se pr^sentant sous forme 
d'un stick ou button, sous la forme d'une pate souple, sous forme de coupelle, de gel 
huileux, de liquide huileux, de dispersion v6siculaire contenant des lipides ioniques et/ou 

20 non ioniques, d'§mulsion eau-dans-huile ou huile-dans-eau. 

24. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, se pr^sentant sous forme 
anhydre. 

25 25. Composition selon I'une des revendications pr^cedentes, se presentant sous forme 
d'un fond de teint, d'un fard k joues ou a paupi6res, d'un rouge a Idvres. d'une base ou 
baume de soin pour les Idvres, d'un produit anti-cernes. d'un eye liner, d'un mascara. 

26. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition 
30 k application topique, d'au moins un solvant volatil hydrocarbone, d'au moins un compose 

non volatil silicone soluble ou dispersible dans le solvant volatil et d'au moins une huile 
non volatile hydrocarbonee soluble dans le solvant voiatil et incompatible avec le 
compose non volatil silicone, I'huile hydrocarbonee non volatile presentant des 
parametres de solubilite tels que 16,40 (J/cm^)'''< 6d < 19,00 (J/cm^)''^et 2,00 {J/cm^)''2< 
35 Sa < 9.08 (J/cm^)^'^, pour diminuer, voire supprimer, le transfert d'un film de composition 
depose sur la peau et/ou les levres d'etre humain vers un support mis en contact avec le 
film et/ou conserver sa brillance. 

27. Proc6de de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau, consistant k 
40 appliquer sur respectivement les levres ou la peau une composition cosmetique telle 

definie aux revendications 1 k 25. 

28. Procede pour llmiter, voire supprimer, le transfert d'une composition de maquillage ou 
de soin de la peau ou des levres sur un support different de la peau ou des levres, 

45 contenant au moins un ingredient choisi parmi les actifs cosmetiques ou dermatologiques 
et les matieres colorantes, consistant k introduire dans la composition un systeme 
contenant au moins un solvant volatil hydrocarbone, au moins un compose non volatil 
silicone soluble ou dispersible dans ie solvent volatil et au moins une huile non volatile 
hydrocarbonee soluble dans le solvant volati! et incompatible avec le compose non volatil 

50 silicone, I'huile hydrocarbonee presentant des parametres de solubilite tels que 16.40 
(J/cm')''^< 6d ^ 19,00 (J/cm^j'^^et 2.00 (J/cm^)'^ < 5a < 9,08 (J/cm^)''^. 
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19 Composition selon l^une revendications precedentes, dans laquelle le rapport 
massique de compose silicone non volatil par rapport a I'huile hydrocarbonee non volatile 
est egal ou sup6rieur a 1 . 

5 20 Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant. en outre, au 
moins un corps gras different du compose non volatil silicone, du solvant volatil 
hydrocarbone et de I'huile hydrocarbonee non volatile choisi parmi les cires, les gommes. 
les corps gras pateux a temperature ambiante, les huiles et leurs melanges. 

10 21 Composition selon Tune des revendications 14 a 20, dans laquelle les matieres 
colorantes comprennent au moins un compose pulverulent choisi parmi les charges, les 
pigments, les nacres et leurs melanges. 

22. Composition selon la revendication 21 , caract6risee en ce que le compose pulverulent 
1 5 represente jusqu'^ 50 % du poids total de la composition. 

23 Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme 
d'un stick ou baton, sous la forme d'une pate soupie, sous forme de coupelle, de gel 
huileux, de liquide huileux. de dispersion vesiculaire contenant des lipides loniques et/ou 
20 non ioniques, d'emulsion eau-dans-huile ou huile-dans-eau. 

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, se prdsentant sous forme 
anhydre. 

25 25 Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme 
d'un fond de teint, d'un fard k joues ou k paupi^res, d'un rouge a Ifevres. dune base ou 
baume de soin pour les l^vres, d'un produit anti-cernes, d'un eye liner, d'un mascara. 

26 Utilisation dans une composition cosm6tique ou pour la fabrication d'une composition 
30 k application topique, d'au moins un solvant volatil hydrocarbone, d'au moms un compose 

non volatil silicone soluble ou dispersible dans le solvant volatil et d'au moms une huile 
non volatile hydrocarbonee soluble dans le solvant volatil et mcompatible avec le 
compose non volatil silicone, I'huile hydrocarbonee ^^"l ^^'''^f^^ f'f^^^^ 
parametres de solubilite tels que 16.40 (J/cm^)^'^< 5d < 19,00 (J/cm^)^'^et 2.00 (J/cm ). < 
35 6 < 9 08 (J/cm^)"^, pour diminuer, voire supprimer, le transfert d'un film de composition 
depose sur la peau eVou les levres d'etre humain vers un support mis en contact avec le 
film et/ou conserver sa brillance. 

27 Precede de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau, consistant ^ 
40 appliquer sur respectivement les levres ou la peau une composition cosmetique telle 

definie aux revendications 1 a 25. 

28 Precede pour limiter, voire supprimer, le transfert d'une composition de maquillage ou 
de'soin de la peau ou des levres sur un support . different de la peau ou des levres, 

45 contenant au moins un Ingredient choisi parmi les actifs cosm6tiques ou dermatologiques 
et les matieres colorantes, consistant a introduire dans la composition un systeme 
contenant au moins un solvant volatil hydrocarbone, au moins un compose non volatil 
silicone soluble ou dispersible dans le solvant volatil et au moins une huile non volati e 
hydrocarbonee soluble dans le solvant volatil et incompatible avec le compose non volati 

50 silicone. I'huile hydrocarbonee presentant des parametres de solubihte tels que 16.40 
(J/cmV''^5D<19,00(J/cmVet2.00(J/cmV''^5a<9.08(J/cm ) . 
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